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(54) Materialsystem zur Verwendung beim 3D-Drucken 



(57) 3D-Drucken ist ein Verfahren, bei dem ein pul- 
verformiges Materialsystem, bestehend aus Fullmateri- 
al und Binder, schichtweise miteinander verbunden 
wird. Hierzu wird das Pulver schichtweise aufgetragen 
und die Pulverschicht wird mit einem Losungsmittel "be- 
druckt", welches den Binder aktiviert und somitdas Full- 
material verklebt. So entsteht eine Querschnittsschicht 
eines Bauteils. Sobald diese fertiggestellt ist, wird eine 
neue Pulverschicht aufgetragen und neu "bedruckt". 
Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis das ge- 
samte Bauteil fertiggestellt ist 

Derartig hergestellte Bauteile besitzen fur viele An- 
wendungen eine ausreichende Formfestigkeit. Fur qua- 
litativ hohe Anspruche, insbesondere bei feineren oder 
gar filigranen Strukturen, ist eine hohere Formfestigkeit 
jedoch wunschenswert 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht 
daher darin, ein Materialsystem zur Verwendung beim 



3D-Drucken anzugeben, welches eine hohere Formfe- 
stigkeit aufweist. 

Die Aufgabe wird gelost durch ein Materialsystem, 
das Binder und Losungsmittel sowie optional Fullmate- 
rial enthalt, wobei der Binder in dem Losungsmittel los- 
lich ist, sowie zwei komplementare Polyelektrolythen, 
und/oder einen Initiator fur eine Vernetzungsreaktion 
des Binders. 

Der Vorteil eines solchen gemischten Materialsy- 
stems besteht in der wesentlich hoheren Bindekraft zwi- 
schen den einzelnen Partikeln. Diese hohe Bindekraft 
resultiert entweder aus den Saure-Base-Verbindungen, 
die sich zwischen den komplementaren Polyelektroly- 
ten ausbilden, oder aus der durch den Initiator initierten 
zusatzlichen Vernetzung oder aus beiden. Wesentlich 
hohere Bindekraft zwischen den einzelnen Partikeln be- 
deutet gleichzeitig eine wesentlich hohere Formfestig- 
keit des 3D-Druck-Produktes. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Materialsystem zur 
Verwendung beim 3D-Drucken gemafc dem Oberbegriff 
des Patentanspruchs 1. Ein derartiges Materialsystem 5 
ist bereits aus der WO 98/09798 bekannt. 
[0002] In der Produktionstechnik und insbesondere 
im industriellen Modellbau wird die Entwicklung neuar- 
tiger schneller Herstellungsmethoden standig vorange- 
trieben. Eine Gruppe derartiger schneller Herstellungs- 10 
verfahren wird als Rapid-Prototyping-Verfahren be- 
zeichnet. Zu dieser Gruppe gehort das dreidimensiona- 
le Oder 3D-Drucken. 

[0003] 3D-Drucken gemaft der WO 98/09798 ist ein 
Verfahren, bei dem ein pulverfdrmiges Materialsystem, *5 
bestehend aus Fullmaterial und Binder, schichtweise 
miteinander verbunden wird. Hierzu wird das Pulver 
schichtweise aufgetragen und die Pulverschicht wird mit 
einem Losungsmittel "bedruckt", welches den Binder 
aktiviert und somit das Fullmaterial verklebt. So entsteht 20 
eine Querschnittsschicht eines Bauteils. Sobald diese 
fertiggestelit ist, wird eine neue Pulverschicht aufgetra- 
gen und neu "bedruckt". Dieser Vorgang wird solange 
wiederholt, bis das gesamte Bauteil fertiggestelit ist Der- 
artig hergestellte Bauteile besitzen eine geringe Form- 25 
festigkeit, welche bei der Nachbehandlung leicht zum 
Brechen beziehungsweise zum Bauteilverzug fuhrt. Ei- 
ne weitere Konsequenz der geringen Formfestigkeit ist, 
daft grofcere Bauteile unter Umstanden nicht in einem 
Stuck gebaut werden konnen, auch wenn zukiinftig Ma- 30 
schinen mit vergrofiertem Bauraum zur Verfugung ste- 
hen. Groftere Bauteile wurden aufgrund der geringen 
Formfestigkeit bereits durch die Belastung ihres Eigen- 
gewichtes brechen. Dies gilt insbesondere fur Werkstof- 
fe mit hoherer Dichte. Aber auch fiir kleine Teile mit ho- 35 
hen Qualitatsanforderungen, insbesondere mit fetnen 
Oder gar filigranen Strukturen, muli die Formfestigkeit 
erhoht werden. 

[0004] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be- 
steht daher darin, ein Materialsystem zur Verwendung 40 
beim 3D-Drucken anzugeben, welches eine hohere 
Formfestigkeit aufweist. 

[0005] Die Erfindung ist in Bezug auf das zu schaffen- 
de Materialsystem durch die Merkmale des Patentan- 
spruchs 1 wiedergegeben. Die weiteren Anspruche ent- 45 
halten vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildun- 
gen des erfindungsgemafcen Materialsystems (Patent- 
anspruche 2 bis 12). 

[0006] Die Aufgabe wird bezuglich des zu schaffen- 
den Materialsystems zur Verwendung beim 3D-Druk- so 
ken erfindungsgemali dadurch gelost, dad das Materi- 
alsystem enthalt 

eine pulverformige Komponente aus Binder sowie 
optional Fullmaterial 55 
und eine flussige Komponente aus Losungsmittel, 
wobei der Binder in dem Losungsmittel loslich ist, 
sowie 




zwei komplementare Polyelektrolythen, 
und/oder 

einen Initiator fiir eine Vernetzungsreaktion des 
Binders. 

[0007] Der Vorteil eines solchen gemischten Materi- 
alsystems besteht in der hoheren Bindekraft zwischen 
den einzelnen Partikeln. Diese hohe Bindekraft resul- 
tiert entweder aus den Saure-Base-Verbindungen, die 
sich zwischen den komplementaren Polyelektrolyten 
ausbilden, oder aus der durch den Initiator initierten zu- 
satzlichen Vernetzung oder aus beiden. Geeignete In- 
itiatoren sind beispielsweise bekannte Photoinitiatoren 
oder auch thermische Initiatoren, beispielsweise Per- 
oxid. Hohere Bindekraft zwischen den einzelnen Parti- 
keln bedeutet gleichzeitig eine hohere Formfestigkeit 
des 3D-Druck-Produktes. Dies erlaubt die Herstellung 
grolierer, dunnwandigerer und filigranerer Bauteile, ei- 
ne hohere Genauigkeit, da aus weniger Nachbearbei- 
tungsbedarf auch weniger Fehler resultieren sowie die 
Einsetzbarkeit eines erweiterten Werkstoffspektrums. 
[0008] In einer vorteilhaften Ausfuhrungsform des er- 
findungsgemalien Materialsystems sind die zwei kom- 
plementaren Polyelektrolyten enthalten in zwei Bindern 
oder in einem Binder und in dem Losungsmittel. Die je- 
weilige Saure-Base-Reaktion wird erst bei Kontakt zwi- 
schen Binder und Losungsmittel initiert. Dadurch sind 
die einzelnen Komponenten des Materialsystems gut 
lagerbar und handhabbar. 

[0009] In einer weiteren vorteilhaften Ausfuhrungs- 
form des erfindungsgemalien Materialsystems ist der 
Initiator enthalten in dem Losungsmittel oder in dem 
oder den Bindern. Dies gewahrleistet eine gute und ge- 
zielte Verteilung innerhalb des Materialsystems und 
gleichzeitig eine einfache Aktivierung des Photoinitia- 
tors. Die Aktivierung kann durch kurzzeitige Belichtung 
jeweils einer Materialschicht wahrend des 3D-Druck- 
Prozesses erfolgen. 

[0010] In einer anderen vorteilhaften Ausfuhrungs- 
form des erfindungsgemafcen Materialsystems ist das 
Fullmaterial mit dem Binder beschichtet. Verfahren fur 
eine derartige Beschichtung sind dem Fachmann be- 
kannt. Mit Binder beschichtetes Fullmaterial gewahrlei- 
stet eine gleichmafiigere Verteilung des Binders als eine 
einfache Mischung dieser beiden Komponenten und da- 
mit eine bessere Formfestigkeit uber das gesamte Bau- 
teil. 

[0011] Vorteilhaft wird ein erstes Fullmaterial mit ei- 
nem sauren Polyelektrolyten beschichtet und ein zwei- 
tes Fullmaterial (gleicher oder anderer Art) mit einem 
komplementaren basischen Polyelektrolyten beschich- 
tet. Danach werden beide Sorten gemischt. 
[0012] Vorteilhaft ist auch ein restaschearmes Mate- 
rialsystem fur FeinguBanwendungen. 
[0013] Dies soil am Beispiel der sogenannten Fein- 
gulMechnik verdeutlicht werden. Dort wird zunachst ein 
positives Urmodell eines Bauteils hergestellt. Aus die- 
sem positiven Urmodell wird durch Abformen mit kera- 
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mischen Schlicker eine negative Form hergestellt. Fur 
die Hersteliung des eigentlichen Bauteils muft das Ur- 
modell aus der Form entfernt werden. Die Entfernung 
des Urmodells aus der FeinguGform mittels des soge- 
nannten 'Flash fire'-Verfahrens, also durch schlagartige 5 
Temperaturerhohung. Dieses Verfahren zeigt fur viele 
Anwendungen der FeingulMechnik zufriedenstellende 
Ergebnisse. Bei Anwendungen, die sehr enge Kavitaten 
der Form und hohe Oberflachenqualitat des Endproduk- 
tes erfordern, treten jedoch Probleme auf. Das Material 10 
der Urform wird nicht vollstandig aus der Form entfernt. 
Dies ist auf Restasche zuruckzufuhren. Die Verwen- 
dung eines restaschearmen Materialsystems lost die- 
ses Problem. Restaschearm bedeutet hier weniger als 
0,2 Gewichtsprozent bezogen auf das ursprungliche *5 
Gewicht. Die Restasche sollte in Staubform anfallen. 
Hierzu werden erfindungsgemafc (nahezu) restasche- 
freie (« 0,1 Gew.%) Fullmaterialien, Binder und L6- 
sungsmittel (moglichst ohne anorganische Bestandtei- 
le) eingesetzt. Eine vollstandige Restaschefreiheit des 20 
Materialsystems ist nicht immer moglich, da mitunter 
Zusatzstoffe (z.B. Rieselhilfen) mit anorganischen Be- 
standteiien (z.B. Zn- oder Al-Sterat) beigegeben werden 
mussen, urn einen Einsatz des Materialsystems fur das 
3D-Drucken zu erlauben. 25 
[0014] Vorteilhaft ist auch ein Materialsystem, wel- 
ches in einem Autoklaven flielifahig ist, insbesondere in 
einem in der FeingufMechnik ublichen Autoklaven. 
[0015] Eine weitere Methode zur Entfernung des Ur- 
modells aus der Feinguftform besteht darin, beides in 30 
einen Autoklaven einzubringen und erhohtem Druck (> 
5 bar) und Temperatur (> 150°C) auszusetzen. Geeig- 
nete Materialien, z.B. Wachs oder niedermolekulare Po- 
lymere, werden unter diesen Bedingungen flielifahig. 
Das Bedeutet, die Urform wird verflussigt und kann aus 35 
der Keramikform ausfliefien. Mitunter ist ein zusatzli- 
ches Ausbrennen notig, urn Materialreste aus engen 
Kavitaten zu entfernen. 

[0016] Vorteilhaft ist auch ein Materialsystem, bei 
dem zumindest ein wesentlicher Teil des Fullmaterials *o 
und Binders in Form von abgerundeten Partikeln vor- 
liegt. 

[001 7] Dies erlaubt vollstandig oder nahezu vollstan- 
dig auf Rieselhilfen zu verzichten und verringert somit 
den Restaschegehalt. Daruber hinaus verbessert es die 45 
Oberflachenqualitat der Bauteile und reduziert die not- 
wendige Beschichtungsdicke. Untersuchungen zeigen, 
dafi die Bauteilgenauigkeit steigt und der Nachbearbei- 
tungsbedarf sinkt. 

[0018] Besonders vorteilhaft ist ein solches Material- 50 
system, bei dem die mittleren Partikeldurchmesser klei- 
ner als circa 40 \im sind. Mit einem Materialsystem, bei 
dem die Partikeldurchmesser kleiner als circa 30 \im 
sind, lassen sich Bauteile mit Oberflachenrauhigkeiten 
von Ra <= 6 um herstellen. 55 
[0019] Vorteilhaft ist auch ein Materialsystem, bei 
dem das Fullmaterial aus Wachs, PS, PMMA oder POM 
besteht. Diese Materialien weisen eine ausreichend ho- 



he Festigkeit fur ein 3D-Druck-Produkt auf, sind nahezu 
restaschefrei und zeigen gleichzeitig eine gute Eignung 
fur das 'Flashfire* und/oder Autoklav-Verfahren auf. PM- 
MA-Pulver weisen daruber hinaus, bedingt durch ihr 
Herstellungsverfahren uber Polymerisation, nahezu 
ideal runde Partikeln auf. 

[0020] Vorteilhaft ist auch ein Materialsystem, bei 
dem der Binder aus einem wasserloslichen Polymer be- 
steht, vorzugsweise aus Polyvinylpyrrolidon (PVP). Da- 
bei kann es sich um ein Homo- und/oder Co-Polymer 
oder sogar um einen Blend handeln. Besonders geeig- 
net sind zwei komplementaren Polyelektrolythen, bei- 
spielsweise basisches und saures PVP. Ein wasserlos- 
licher Binder ist aus Umweltgesichtspunkten und hin- 
sichtlich des gesundheitlichen Gefahrdungspotentials 
fur das Bedienpersonal solchen Bindern vorzuziehen, 
die andere Losungsmittel erfordern. PVP ist wasserlos- 
lich und nahezu restaschefrei. 
[0021] Vorteilhaft ist auch ein Materialsystem (mit er- 
hohter Bindekraftund abgerundeten Partikeln), bei dem 
der Anteil des Binders an dem Materialsystem weniger 
als circa 10 Gewichtsprozent betragt. Dadurch wird eine 
ausreichende Verbindung gewahrleistet und gleichzei- 
tig sinkt mit dem Binderanteil das Quellverhalten des 
Materialsystems. Dies wiederum minimiert die Herstel- 
lungsfehler in der Bauteilgeometrie und verbessert die 
Formbestandigkeit 

[0022] Vorteilhaft ist auch ein erfindungsgemaUes 
Materialsystem mit erhohter Bindekraft, bei dem das 
Fullmaterial aus Metall, Keramik oder Karbid besteht. 
Heute ubliche Binder sind nicht in der Lage, derartige 
Materialien mit hoher Dichte ausreichend fest zu bin- 
den, um Belastungen aufgrund des Eigengewichtes zu 
kompensieren, geschweige denn ausreichende Form- 
festigkeit zu gewahrleisten. Diese Materialien weisen 
aber eine sehr hohe Festigkeit auf und ergeben zusam- 
men mit dem neuen Binder ein 3D-Druck-Produkt (zum 
Beispiel Metall-Matrix-Komposit), welches vollig neue 
Anwendungsfelder erschlielit, beispielsweise fur Spritz- 
giefiwerkzeuge oder Elektroden. 
[0023] Nachfolgend wird anhand eines Ausfuhrungs- 
beispiels das erfindungsgemafie Materialsystem naher 
erlautert: 

[0024] Das Materialsystem enthalt ein PMMA-Copo- 
lymer-Pulverals Fullstoff. Das Pulverweist Partikeln mit 
einem mittleren Durchmesser von circa 35 um sowie mit 
abgerundeter Kugelform auf. Dem PMMA-Pulver ist ei- 
ne Rieselhilfe von 0,05 Gewichtsprozent in Form von 
anorganischen Zn- oder Al-Sterat beigegeben, welches 
den Hauptantetl des Restaschegehaltes bedingt. 
[0025] Das Materialsystem enthalt aufterdem zwei 
Binder in Form eines sauren und eines basischen PVP- 
Polyelektrolythen. Ein Anteil des PMMA-Pulvers ist mit 
dem sauren Binder beschichtet, der andere Anteil mit 
dem basischen. Die beschichteten PMMA-Pulver sind 
miteinander gleichmaliig vermischt. PVP ist nahezu re- 
staschefrei und wasserloslich. Das Fullmaterial PMMA 
ist mit dem Binder PVP chemisch kompatibel. 
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[0026] Das Materialsystem enthalt als Losungsmittel 
Wasser. Wasser ist ungefahriich, umweltunbedenklich 
und kostengunstig. 

[0027] Das Materialsystem weist einen Restaschege- 

halt von weniger als 0,05 Prozent auf. 

[0028] Wahrend des 3D-Druckprozesses werden die 

beiden Binder durch das Losungsmittel Wasser aktiviert 

und bilden stabile Saure-Base-Bindungen aus, durch 

welche die einzelnen Partikeln miteinander verbunden 

werden. 

[0029] Das erfindungsgemaBe Materialsystem er- 
weist sich in der Ausfuhrungsform des vorstehend be- 
schriebenen Beispiels als besonders geeignet fur die 
Anwendung in der FeinguBtechnik, da es eine gute 
Formfestigkeit sowie einen geringen Restaschegehalt 
aufweistund aufgrund derfeinkornigen und nahezu run- 
den Partikeln eine gute Oberflachenqualitat der Produk- 
te ermoglicht. 

[0030] Des weiteren besitzen das Fullmaterial und die 
beiden Binder eine gute chemische Vertraglichkeit, das 
Fullmaterial eine hone Festigkeit und die beiden kom- 
plementaren Binder eine sehr hohe Bindekraft, wodurch 
sich dieses Materialsystem besonders fur Urformen eig- 
net. 

[0031] Fur Abformurmodelle ist zusatzlich eine aus- 
reichend hohe Temperaturbestandigkeit erforderlich. 
[0032] Die Erfindung ist unter Beachtung der aufge- 
zeigten EinfluBparameter nicht auf das zuvor geschil- 
derte Ausfuhrungsbeispiel beschrankt, sondern viel- 
mehraufweitereubertragbarund in alien Bereichendes 
Rapid-Prototyping einsetzbar. 



Patentanspruche 

1. Materialsystem zur Verwendung beim 3D-Drucken 
enthaltend 

eine pulverformige Komponente aus Binder so- 
wie optional Fullmaterial und eine flussige 
Komponente aus Losungsmittel, 
wobei der Binder in dem Losungsmittel loslich 
ist, 

dadurch gekennzeichnet. 

daB das Materialsystem enthalt 

zwei komplementare Polyelektrolythen, 

und/oder 

einen Initiator fur eine Vernetzungsreaktion des 
Binders. 

2. Materialsystem nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, 

daft die zwei komplementaren Polyelektrolyten 

enthalten sind 

in zwei Bindern oder 



in einem Binder und in dem Losungsmittel. 

3. Materialsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

5 dadurch gekennzeichnet, 

daB der Initiator, vorzugsweise Photo initiator, 
enthalten ist 

in dem Losungsmittel oder 
10 in dem oder den Bindern. 

4. Materialsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

15 daB das Fullmaterial mit dem Binder be- 

schichtet ist. 

5. Materialsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

20 dadurch gekennzeichnet, 

daB das Materialsystem restaschearm ist. 

6. Materialsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

25 dadurch gekennzeichnet, 

daB es im Autoklaven flielifahig wird. 

7. Materialsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

30 dadurch gekennzeichnet, 

daB zumindest ein wesentlicher Teil des Fullmate- 
rials und Binders in Form von abgerundeten Parti- 
keln vorliegt. 

35 8. Materialsystem nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB der mittlere Partikeldurchmesser kleiner als cir- 
ca 40 urn ist. 

40 9. Materialsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB das Fullmaterial aus Wachs, PS, PMMA 
: oder POM besteht. 

45 

10. Materialsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB das Fullmaterial aus Metall, Keramik 
50 oder Karbid besteht. 

11. Materialsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Binder 
55 aus einem wasserloslichen Polymer besteht, vor- 
zugsweise aus PVP oder einem seiner Copolymere 
besteht. 
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12. Materialsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der Anteil des Binders an dem Material- 
system weniger als 10 Gewichtsprozent betragt. 5 
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